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Prufungsantrag gem. 5 44, PatGist gestellt 
@ Pigmenthaltige Tinte auf wassriger Basis 

(§) Die Erfindung betrifft eine, pigmenthaltige Tinte a uf waSri- 
ger Basis, zurri Schrei ben, Zeichnen, Malen, Drucken oder 
Markieren, die im wesentlichen aus Farbmittel, Zusatzstof- 
fen und Wasser als Losungsmittel besteht, wobei das 
Farbmittel Farbpigmente (FP) sind, die aus einem oder 
mehreren basis chen Farbstoff (en) (F) und mindestens einer 
fes'ten Kunststoff-Dispersionskornponente (P) gebildet sind, 
wobei mindestens eine sauregruppenfreie Polyhydroxyver- 
bindung (A) als Stabilisator enthalten 1st und wobei die Tinte 
au&erdem mindestens ein Tens id (T) und/oder einen Emul- 
gator (E) sowie Konservierungsstoff(e) {K) aufweist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine pigmenthaltige Tinte auf 
waBriger Basis, zum Schreiben, Zeichnen, Malen, Druk- 
ken oder Markieren, nach dem Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1. Derartige Tinten sind bekannt, insbesonde- 
re auch als waBrige MarkierungsfHissigkeiten. 

So wird in JP-P/OS 61-268 773 und in der im wesentli- 
chen inhaltsgleichen EP 0 344 379 A2 eine waBrige, pig- 
mentierte Leuchttinte beschrieben, die sich aus einem 
eingefarbten Material zusammensetzt das durch Emul- 
sionspolymerisation einer Monomermischung aus 
Acrylnitril, (Metha-)acrylsaure und Styrol gebildet wird 
Es wird so eine Polymerdispersion erhalten mit einem 
Teilchendurchmesser kleiner als 0,5 urn Diese Disper- 
sion wird mit Fluoreszenzfarbstoffen eingefarbt. Des 
weiteren enthalt die Tinte hydrophile organische L6- 
sungsmittel, wie Ethylenglykol, Prbpylenglykol, Glyce- 
rin usw. Bei dieser losungsmittelhaltigen uchtbestandi- 
gen Tinte, die auch auf microverkapselten Selbstdurch- 
schreiDepapieren und Faxpapieren eingesetzt werden 
kann, tritt nach einiger Zeit eine Nachdunkelung und ein 
Leuchtkraftverlust des Abstriches auf. Bei einigen Fax- 
papieren tritt dieser Effekt bereits nach einigen Minuten 
auf Ferner weist die Tinte eine relativ geringe Cap-Off- 
Zeit von ca. 45 Minuten auf. Auflerdem laBt sich diese 
Tinte aus vielen Geweben schlecht auswaschen. Die Eu- 
ropaische Patentanmeldung EP fl 374 668 A2 offenbart 
eine fluoreszierende Markierungsflflssigkeit, die minde- 
stens eirien Cumarin-Farbstoff und eine bei pH 3—5 
bestandige Acrylharz-Dispersion als Stiitzharz aufweist 
Diese Flussigkeit greift Drittfarbstoffe, insbespndere 
die Triphenylmethanfarbstbffe der Durchschlagpapiere, 
nicht an. Die Lichtechtheit dieser Tinten ist besser, als 
die von Pyranintinte, aber haufig noch nicht ausreichend 
gut Versuche haben gezeigt, daB Abstriche erst nach 
dem Trocknen leuchten. Ein weiterer Nachteil dieser 
Tinte ist in der zur Verbesserung vorgeschlagenen Ver- 
wendung von organischen Losungsmitteln zu sehen. 

In der DE-PS 40 20 900 CI wird eine Markierungs- 
flussigkeit auf der Basis einer einen im alkalischen Be- 
reich liegenden pHrWert aufweisenden waBrigen L6- 
sung von Hydrooxypyrentrisulfonsaure beschriebeiL 
Dieser Schreibflussigkeit sind Saccharose, Lactose, Mal- 
tose sowie deren Monosaccharide oder Mischungen 
dieser Saccharide hieraus zugesetzt Ferner enthalt die- 
se Schreibflussigkeit zum Konservieren ein Isothiazoli- 
non-Derivat, wasserlosliches Bindemittel und Netzmit- 
teL 

Als besonderer Nachteil dieser SchreibflQssigkeit 
muB die alien pigmentfreien Tmten eigene geringe 
Lichtbestandigkeit angesehen werden, die im Gegen- 
satz zu pigmentierten Tinten oft unzulanglich ist 

Ferner sind pigmentierte Leuchttihten auf dem 
Markt, die Farbpigmente aus basischem Farbstoff und 
aus Acrylnitril/ Butyiacrylat besteht Weitere Bestand- 
teile hierin sind Konservierungsmittel, Emulgator bzw. 
Netzmittel und Wasser. Die Nachteile dieser Tinte sind 
gleich wie anfangs zu EP 0 344 379 A2 beschrieben. 
Auch hier tritt nach einiger Zeit bei verschiedenen Fax- 
Papier^en eine Nachdunkelung und ein Leuchtkraftver- 
lust des Abstriches auf, bei manchen Papiercn bereits 
nach einigen Minuten. Ferner weist auch diese Tinte 
eine relativ geringe "Cap-Off-Time" auf. Ebenso laBt 
sich auch diese Tinte aus vielen Geweben schlecht aus- 
waschen. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, die bekannten 
Tinten zu verbessern und eine umwelt- und anwender- 



freundliche, vielseitig einsetzbare und farbbestanciige 
Tinte oder Markierungsflussigkeit zu schaffen, ciie ins- 
besbndere frei von organischen Losungsmitteln ist, die 
auch auf fast alien Fax- und sonstigen beschichteten 

5 Papieren gut einsetzbar ist, die im Schreib- oder Mar- 
kierungsgerat nicht so schnell eintrocknet, deren Farb- 
abstriche zudem ihre Farbstabilitat und LeucHtkraft be- 
halten und sich auch nach langerer Zeit nicht wesentlich 
verandern und die sich auBerdem aus fast alien Textilien 

10 auswaschen laBt 

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An- 
spruchs 1 gelost Bevorzugte Ausfuhrungsformen und 
vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den 
weiteren Anspruchen erfaBt 

15 Nachfolgend wird die Erfindung bzw. die Mischung 
demgemaBer Tinten anhand einiger Ausfuhrungsbei- 
spiele erlautert 
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Beispiel 1.1 
Farbe gelb 



427,5 gH 2 0(W), 
20 g Lanolin-Sulfosuccinat(T), 
25 3 g Benzisothiazolinon (K), 

50 g Pentaglycerin (90°/o-g in H3O) (AG), 

100 g Saccharose (AZX 

6,5 g Basic Yellow 40 (500% Farbstarke) (F), 

0,5 g Solvent Yellow 43 (F); 

30 . 

Zu diesen Basiskomponejiten werden 420 g exner 
Kunststoffdispersion (P) mit ,mitderer TeilchengroBe 
von 0,1 urn zugegeben, bestehend aus ca. 60— 68% VVas- 
ser und ca. 32— 40% Feststoffanteil, der sich vorzugs^ 
35 weise aus 62^3% Acrylnitril und 38— 37% Butyiacrylat 
zusammensetzt Die Zugabe der Saccharose (AZ) (ggf. 
auch als 60— 95%ige Konzentration in Wasser geldst) 
kann auch erst nach einer eventuell durchgefuhrten Er- 
warmimg und anschlieBenden AbkQhlung des Ansatzes 
40 yorgenommen werden; 

Das Farbpigment (FP) bilidet sich hierbei dann wah- 
rend der Yermischung aller Komponenten und einer 
eventuellen Erhitzung, innerhalb des Gesamtansatzes. 

Analog zu diesem Beispiel kdnnen anstatt der Saccha- 
45 rose folgende Zuckerstoffe (== Zucker) bzw. Zuckeral- 
kohole — vorzugsweise in gleicher Menge r— eingesetzt 
werden: . 



Beispiele 
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1.2 -r mit 10Q g D-Glucose (Traubenzucker) (AZ), 

1. 3 — mit top g D-Fructose (AZ), 

1 . 4 — mit 1 00 g D-Galactose (AZ), 

1.5 — mit 1 00 g Lactose (AZ), 

55 1 . 6 — mit 1 00 g Maltose bzw. Maltotriose (AZ), 

1. 7 — mit 100 g Ceilobiose (AZ); 

1. 8 — mit 100 g Sorbit (AA), 

1.9 _ niit 100 gXylit(AA), 

1.10 — mit 100 gLactit(AA), 

60 1.1 1 — mit 100 g Isomalt (AA) und/oder 
1.12 — mit 100 g Mannit (AA) 

Die gleichen Kombinationen der sonstigen Kompo- 
nenten des Beispiels 1.1 sind auBer mit den Zuckerstof- 
65 fen (AZ) oder mit den Zuckeralkoholen (AA) nach den 
Beispielen 1.1. bis 1.12 zusatzUch oder anstatt dieser 
moglich: 
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1 .13 — mi 1 50 g Dekaglycerin (90%ig in H 2 0) (AG) bzw. 

1.14 — mit 59 g Dekaglycerin (85%ig in H 2 0) (AG) oder 

1 .15 — mit 45 g Pentaglycerin (AG). 

Da 100%iges Penta- bzw. Dekaglycerin durch die 
sehr hohe Viskositat schwer zu handhaben sind, ist eine 
90%ige bzw. 85%ige Konzentration besser einsetzbar. 

Beispiel 2.1 

Farbe rot 

475gH 2 0 

50 g Pentaglycerin (90%ig) 
20 g Lanolin-Sulfosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
100 g Saccharose 

1 .2 g Basic Yellow 40 500% 

2.3 g Basic Red 1 
0,8 g Basic Violett 10 
420 g Kunststoffdispersion (40-~42%ig) 
sonst wie Beispiel 1.1 ff. 

Beispiel 3.1 

, Farbe rosa 

470gH 2 O 

20 g Lanolin-Suifosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
50 g Pentaglycerin (90%ig) 
lOOgSorbit 
2,5 g Basic Red 1 

1 g Basic Violett 10 

420 g kunststoffdispersion (40— 42%ig); 
sonst wie Beispiel 1.1 ff. 

Beispiel 4.1 

Farbe blau 

470 J gH 2 O 

20 g Lanolin-Suifosuccinat 

2 g Benzisothiazolinon 
50 g Pentaglycerin (90°/oig) 
lOOgSorbit 
0,6 g Basic blue 3 

420 g Kunststoffdispersion (40— 42°/oig) 
sonst wie Beispiel 1.1 ff. 

Beispiel 5.1 

Farbe orange 



470gH 2 O 

20 g Lanolin-Suifosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
50 g Pentaglycerin (90%ig) 
lOOgSorbit 

3,5 g Basic Yellow 40 (500%) 
1,3 g Basic Red 1 . 
0,2 g Basic Violet 10 

420 g Kunststoffdispersion (40— 42%ig) 
sonst wie Beispiel 1.1 ff. 

Beispiel 6.1 



475gH 2 0 

20 g Lanolin-Suifosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
50 g Pentaglycerin (90%ig) 
lOOgSorbit 

6 g Basic Yellow 40 (500% Farbstarke) 
0,5 g Solvent Yellow 43 
420 g Kunststoffdispersion (40— 42%ig) 
sonst wie Beispiel 1.1 ff. 
io 6 g Reactive blue 41 wird zum Abtonen nach Erwar- 
mung des Ansatzes zugegeben. 

Beispiel 7.1 

15 Farbe violett 

470gH2O 

20 g Lanolin-Suifosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
20 50 g Pentaglycerin (90%ig) 
lOOgSorbit 
5 g Basic violet 35 

420 g Kunststoffdispersion (40— 42°/pig) 
sonst wie Beispiel 1.1 ff. 

25 

Bei den Beispieleri 2.1 bis 7.1 sind ebenso wie bei den 
Beispielen 1.1 bis 1.12 Kombinationen mit Pentaglycerin 
und/oder mit Dekaglycerin, z. B. analog zu 1.13 bis 1.15, 
moglich. v j 
30 Bei Einsatz von Lactose (Ldslichkeit 19^ g in 100 g 
H 2 Q bei 20° C), Mannit/Loslichkeit 18,6 in 100 g H 2 0 bei 
20° C) und Maltotriose ist die L6sung der Vbrlage mit 
Farbstbffen vpr der Dispersibnszugabe aufgruhd deren 
"reiativ ,, geringer Loslichkeit — . verglichen mit den an- 
35 deren Zuckerstoffen/ Zuckeralkoholen und Pdlyglyceri- 
neh — leicht trube. Nach Erwannung und Abkiihlung ist 
jedoch alles gel6st Hinsichtlich der Eignung auf Fajcpa- 
pier gibt es bei einem Einsatz analog zu den Beispielen 
der yerschiedenen anderen Kornbinationen keine nen- 
nenswerten Unterschiede. Hinsichtlich des M cap-off-ti- 
me^-Verhaltens ist festzustelleh^ daB es bei den Rezep- 
turen mit den schlechter loslichen Zuckerstoffen bzw. 
Zuckeralkoholen zu - Kristallisatiohserscheinungen an 
der Spitze kommen kahn. Das Gerat schreibt jedoch 
auch nach ca. 2 Stunden der Lagerung ohne Schoner 
trotzdem wieder an. 

Ferner sind Rezepturen nur pit Pentaglycerin und/ 
oder Dekaglycerin oder Zuckeralkohol bzw. Zucker- 
stoff analog zu folgenden Rezepturen moglich: 



40 



45 
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. Beispiel 8.1 
Farbe gelb 

55 470 gH 2 O 

20 g Lanolin-Suifosuccinat 

2 g Benzisothiazolinon 

1 00 — 1 50 g Pentaglycerin 

6,5 g Basic Yellow 40 (500%) 
60 0,5 g Solvent Yellow 43 

420 g Kunststoffdispersion (40 — 42% ig) 

weiterwie Beispiel 1.1 
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Beispiel 8.2 
Farbe gelb 



Farbe griin 



470gH 2 O 
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20 g Lanolin-Sulfosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
100— 150 g Dekaglycerin (90%ig) 
6,5 g Basic Yellow 40 (500%) 
0,5 g Solvent Yellow 43 
420 g Kunststoff dispersion (40— 42%ig) 
weiter wie Beispiel 1.1 

Beispiel 8.3 
Farbe geib 

470 g H z O 

20 g Lanolin- Sulfosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon . 
100 — 1 50 g Zucker (Lactose) 
6,5 g Basic Yellow 40 (500%) 
0,5 g Solvent Yellow 43 
420 g Kunststoffdispersion (40— 42%ig) 
weiter wie Beispiel 1.1 

Beispiel 8.4 

Farbe gelb 

470gH 2 O \ 
20 g Lanolin-Sulfosuccinat 
2 g Benzisothiazolinon 
100— 150 g Zuckeralkohol (Mannit) 
6,5 g Basic Yellow 40 (500%) 
, 0,5 g Solvent Yellow 43 
420 g Kunststoffdispersion (40 — 42%ig) 
weiter wie Beispiel LI 

Durch den Ersatz der bisher verwendeten Losungs- 
mittel (LM), wie Ethylenglykot Diethylengiykoi, Propy- 
lenglykol und Glycerin als Feuchthalte- und Gefrier- 
schutzmittel durch Wasser und mindestens einc saure- 
gruppenfreie Polyhydroxyverbindung, d. h. durch Ver- 
bindungen wie Zucker stoffe, Zuckeralkohole und Poly- 
glycerine, die viele freie QH-Gruppen aufweisen und 
zudem durch die Yerwendung von ggf. besonders aus- 
gewanlteh Tensiden und Emulgatoreri. sowie Konservie- 
rungsmitteln, zusammen mit vorwiegehd basischen 
Farbstpffen, welche mit Polymerteilchen einer Kunst- 
stoffdispersion, deren Feststoffgehalt aus 62 bis 63% 
Acrlynitril und 38— 37% Butylacrylat besteht, reagieren, 
werden — nach dem Vermischen und einem eventuellen 
Erwarmen — Tinten, inbesondere pigmentierte fluores- 
zierende Tinten, mit den gewunschten Eigenschaften er- 
halten. 

ErfindungsgemaB vorgeschlagene Zuckerstoffe (AZ) 
und Zuckeralkohole (AA) sind wasserlosliche Kohlehy- 
drate der allgemeinen Form C n (H 2 0)m und deren redu- 
zierte Form als Zuckeralkohole (AA). 

Die weiterhin vorgeschlagenen Pplyglycerine (AG), 
sind vorzugsweise von Glycerin abgeleitete Polyether, 
die durch Hydratabspaltung erhalten werden, wobei 
Pentaglycerin 5 und Dekaglycerin 10 fiber Etherbrtik- 
ken verbundene Glycerinmplekule aufweist 

Die erfindungsgemaBe pigmenthaltige Tinte auf waB- 
riger Basis, zum Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken 
oder Markieren, besteht ini wesentlichen aus Farbmittel 
(FM), Zusatzstoffen (ZS) und Wasser (W) als Losungs- 
mittel (LM). Nach einem ersten Merkmal der Erfindung 65 
soli das Farbmittel aus Farbpigmenteh (FP) bestehen, 
die aus einem oder mehreren basischen Farbstof f(en) (F) 
und rnindestenS einer festen Kunststoff-Dispersions- 
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komponente (P) gebDdet wurden. Als weiteres Merkmal 
soil mindestens eine sauregruppenfreie Polyhydroxy- 
verbindung (A) als Stabilisator enthalten sein, Zudem 
soli sie mindestens ein Tensid (T) und/oder einen Emul- 
5 gator (E) und Konservierungsstoff(e) (K) aufweisen. 

Von Vorteil ist es, wenn das Farbpigment (FP) ein 
Reaktionsprodukt einer aus 60— 65 Gew.r% Acrylnitril 
und 35—40 Gew.-% Butylacrylat bestehenden festen 
Kunststoff- Dispersionskomponente (P) und mindestens 
io einem basischen Farbstoff (F) ist und wenn die Farbpig- 
mente (FP) aus dem bzw. den basischen Farbstof f(en) 
(F) und der bzw. den festen Dispersionskomponente(n) 
(P) erst innerhalb der Tintenmischung durch Reaktion 
der funktionellen Gruppen gebildet wurden. 
is Als gut geeignet haben sich basische Farbstoffe (F) 
aus der Gruppe der Farbstoffe Basic Yellow 40, Solvent 
Yellow 43, Basic Red 1, Basic Red 1 : 1, Basic Violet 10, 
Basic Blue 3, Reaktive Blue 41, Sqlvent Yellow 160/1, 
Basic Violet 11:1 oder Basic Violet 35 oder eine Mi- 
20 schung hiervon erwiesen. 

Die sauregruppenfreie PolyhydroxyYerbindung (A) 
ist erfindungsgemaB insbesondere ein Zuckerstoff (AZ), 
ein Zuckeralkohol (AA), ein Polyglycerin (AG) oder ei- 
ne Mischung hiervon, wobei der Zuckerstoff (AZ) vor- 
25 zugsweise aus der Gruppe der Mono- oder Oligosac- 
charide ausgewahlt wurde und ein Di- oder Trisaccha- 
rid, vorzugsweise Saccharose, Glucose, Fructose, Lacto- 
se oder Maltose ist, wobei der Zuckeralkohol (AA) vor- 
zugsweise ein Sorbit, Xylit, Lactit und/oder Isomalt ist 
30 und/oder wobei das Polyglycerin (AG) insbesondere ein 
Pentaglycerin mit 5 oder ein Dekaglycerin mit 10 Gly- 
cerinmolekulen ist. ' 

Als Konservierungsmittel (K) kann vorzugsweise ein 
Natriumsalz der Sorbinsaure, eine synergistische Zube- 
35 reitung von Benzisothiazolinon, eine synergistische Mi- 
schung aus einem organischen Peroxid und Alkoholen 
oder eine synergistische Mischung aus Halbacetalen 
und Isothiazolinonen in Betracht kommen und das Ten- 
sid (T) und/oder der Emulgator (E) kann ein Lanolin- 
40 Sulfosuccinat, ein ethoxyliertes Lanolin oder Lanplindl, 
ein Polyethylen-glycerin-monoisostearat, ein Polyethy- 
ien-glycerin-monolaureat, ein Polyoxyethylenglycerin-. 
monooleat, ein Ethylenoxidaddukt von hydriertem Rizi- 
nusdl oder ein Polyoxyethylen-glycerin-trioleat sein. 
45 Vorzugsweise soil sich die fertige Tinte aus 
10— 25Gew.-% Farbpigmenten (FP), 5— 30Gew.-% 
Polyhyroxyverbindungen (A), 0^— 3 Gew.-% Emulga- 
toren (E), Tensiden (T), Konseryierungsmitteln (K) und 
ggf. sonstigen Zusatzen (Z) und 60—75 Gew.-% Wasser 
50 (W) als Basismedium zusammensetzen, wobei 
15—18 Gew.-% Farbpigment(e) (FP) mit einem Anteil 
an Farbstoff (F) in einer Menge von 0,1—1 Gew.-% der 
Gesamtmischung und der Anteil s§.uregruppenfreier 
Polyhydroxyverbindung (A) mit 8—18 Gew.-% der Ge- 
55 samtmischung sowie 1,5— 2,5 Gew.-% Emulgatoren (E), 
Tensiden (T), Konservierungsmittel (K) iind ggf. sonsti- 
gen Zusatzen (Z), besonders geeignete Mengenanteile 
darstellen. 

Patentanspriiche 

1. Pigmenthaltige Tinte auf waBriger Basis, zum 
Schreiben, Zeichnen, Malen, Drucken oder Markie- 
ren, bestehend aus Farbmittel, Zusatzstoffen und 
Wasser als Losungsmittel, 
dadurch gekeimzeichnet, 

daB das Farbmittel Farbpigmente (FP) sind, die aus 
einem oder mehreren basischen Farbstoff(en) (F) 
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und mindestens einer festen Kunststoff-Disper- 
sionskomponentc (P) gebOdet sind, 
daB mindestens eine sauregmppenfreie Polyhy- 
droxyverbindung(A) als Stabilisator enthalten ist 
und daB sie auBerdem mindestens ein Tensid (T) 5 
und/oder einen Emulgator (E) sowie Konservie- 
rungsstoff(e)(K) aufweist 

2. Tinte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Farbpigment (FP) ein Reaktionsprodukt 
einer aus 60-65 Gew.-°/o Acrylnitril und 10 
35— 40Gew.-% Butylacrylat bestehenden festen 
Kunststoff-Dispersionskomponente (P) und minde^ 
stens einem basischen Farbstoff (F) ist 

3. Tinte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Farbpigmente (FP) aus dem bzw. 15 
den basischen Farbstoff(en) (F) und der bzw. den 
festen Kunststoff-Dispersionskomponente(n) (P) 
erst innerhalb der Tintenrnischung durch Reaktion 
der funktionellen Gruppen gebildet wurden. 

4. Tmte nach einem der vorhergehenden Ansprti- 20 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der basische 
Farbstoff (F) aus der Gruppe der Farbstoff e Basic 
Yellow 40, Solvent Yellow 43, Basic Red 1, Basic 
Red 1 ;l f Basic Violet 10, Basic Blue 3, Reaktive 
Blue 41, Solvent Yellow 160/1, Basic Violet 11:1 25 
oder Basic Violet 35 ausgewahit ist oder aus einer 
Mischung hiervon besteht 

5. Tinte nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die sauregrup- 
penfreie Polyhydrpxyverbindung (A) ein Zucker- 30 
stoff (AZ), ein Zuckeralkohol (AA) oder ein Poly- 
glycerin (AG) oder eine Mischung hiervon ist. 

6. Tinte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Zuckerstpff 
(AZ) aus der Gruppe der Mono- oder Oligosaccha- 35 
ride ausgewahit wurde und ein Di- oder Trisaccha- 
rid, wie -Saccharose, Glucose, Fructose, Lactose 
oder Maltose ist 

7. Tinte nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Zuckeralko- 40 - 
hoi (AA) Sorbit, Xylit, Lactit und/oder Isomalt ist 

8. Tinte nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Polyglycerin 
(AG) ein Pentaglycerin mit 5 uber EtherbrQcken 
verbundenen Glycerinmolekulen oder ein Deka- 45 
glycerin mit 1 0 Glycerinmolekulen ist 

9. Tinte nach einem der vorhergehenden Ansprfl- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Konservie- 
rungsmittel (K) ein Natriumsalz der Sorbinsaure, 
eine synergistische Zubereitung von Benzisothia- 50 
zolinon, eine synergistische Mischung aus einem 
organischen Peroxid und Alkoholen oder eine syn- 
ergistische Mischung aus Halbacetalen und Isothia- 
zolinonenist 

10. Tinte nach einem der vorhergehenden Anspru- 55 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Tensid (T) 
und/oder der Emulgator (E) ein Lanolin-Sulfosucci- 
nat, ein ethoxyliertes Lanolin oder Lanolinol, ein 
Polyethylen-glycerin-monoisostearat, ein Polyethy- 
lenglycerin-monolaureat, ein Polyoxyethylen-gly- 60 
cerin-monooleat, ein Ethylenoxidaddukt von hy- 
driertem Rizinusdl oder ein Polyoxyethyien-glyce- 
rin-trioleat ist 

1 1. Tinte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB sie 65 
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0,5— 3Gew.-% Emulgatoren (E), Tensid(e) (T), 
Konservierungsmittel(K) und ggf. sonstige Zusatze 
(Z)und 

60—75 Gew.-% Wasser (W) als Basismedium ent- 
halt; 

1Z Tinte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
15— 18 Gew.-% Farbpigmente) (FP) enthalt 

13. Tinte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Farbstoff (F) 
in einer, Menge von 0,1 bis 1 Gew.-tyb der Gesamt- 
miscbung enthalten ist 

14. Tmte nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die sauregrup- 
penfreie Polyhyroxyverbindung (A) in einem Anteil 
von 8— 18 Gew.-% der Gesamtmischung vorliegt 

15. Tinte nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB sie 
1,5-2,5 Gew.-% Emulgatoren (E), Tenside (T), 
Konservierungsmittel (K) und ggf. sonstige Zusatze 
(Z) aufweist 



1 0 - 25 Gew.-% Farbpigment(e) (FP), 

5—30 Gew.-% Polyhyroxyverbindung(en) (A). 



- Leerseite — 



